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CLASSIFICATION 



Podocarpus elongatus, Outeniqua Geelhout, et P, 7%ttn- 
bergki\ Yellow wood ; Cap de Bonne-Espérance. 

Dacrydium cupressinum^ Rima de la Nouvelle-Zélande, 
le bois est très usité pour meubles. 

Tanekahi bark ou toa toa, Nouvelle-Zélande (PAy/foc/a- 
dus trtchomanoides) us. N.-Zélande. 

t^RAMINÉES. 

Glumes de Sorgho, sont employées au Sénégal avec les 
gousses d*Acacia. (Y. plus loin Acacia). 

ASPUODÈLEES. 

Oignons de Scille {Scîlla maritima) 24 ^/o usitées en 
Algérie. 

PALMIERS. 

Noix de Bétel [Areca Catechu). La décoction de cette 
noix fournit le Cachou de Bengale. Ce cachou est en frag- 
ments cubiques, de couleur brun chocolat, à zones alterna- 
tivement claires et foncées ; sa cassure est terreuse, son 
poids spécifique est 1,28. — L'habitude de mâcher des 
fragments de noix de Bétel existe parmi cent millions d'in- 
digènes de TAsie ; on y ajoute la feuille de poivre Bétel et 
an peu de chaux. — ^Tous les débris et toutes les enveloppes 
de la noix d*Arec peuvent être utilisés pour le tannage ; 
ebaque palmier produit plus de 800 noix par an ; la produc- 
tion moyenne d'une plantation est de 12,000 kilogr. par 
hectare. — Autres Cachous, v. Acacia (Mimosées) et Gam- 
bier (Rubiacées). 

OASUARINÉES. 

Camarina equisetifolta, Filao de la Réunion, Tjamara 
Laut de Java; Tjemoro, Bangka; Tinian pine, Ceylan; 
Kasagha, en Cingalais(l); Chowk-Maram,enTamoul(2), etc. 



(1) Langue de Tile de Ceylan. 
(S) Langue de Tlnde. 
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C* quadrivalvis, Tasmanie. C, lateriflora, Réunion, 
C murtcata, Ind. or. 

SiYRICEES. 

Myrica cerifera, originaire de TAm. du Nord, transporté 
en Europe. Cette plante peut servir à arrêter les sables 
mouvants, et de plus elle fournit une très bonne cire. 

Comptonia asplenifolia^ sweet fern de l'Amérique du 
Nord ; des milliers d'acres en sont couverts dans l'Etat de 
Michigan; donnant 40 7© d'extrait, dit le Tanner s Journal 
du !•' janvier 1873. 

BÉTULINÉES 

Aune commun {Alnus glutinosd), L'écorce, qui renferme 
quelquefois plus de tannin que celle de Chêne, n'est uti- 
lisée que dans le Nord de l'Europe , en Russie, etc. 

Alnus cordifolia. Italie. 

Bouleau blanc [Betula Alba)^ 2 7o» écorce employée en 
Laponie, Ecosse, Italie, Russie; son huile empyreumatique 
produit l'odeur caractéristique du cuir de Russie. 

CXJPULIFÉRES 

Hêtre commun {Fagus sylvatica), 2 7»- 

Hêtre de la Nouvelle-Zélande : Fagm Solandn\ white 
Birch des Colons ; Fagus Menziesii, Red Birch, etc. Ces 
hêtres, improprement nommés « Birches» Bouleaux, four- 
nissent un excellent bois de construction. 

Châtaignier commun [Castanea vesca) application du bois 
en France. Bois 6 7o» écorce 4 7o. — L'Expositii)n de 
Paris de 1867 présenta dans le compartiment français, 
groupe V, cl. 41, un produit d'autant plus digne d'attention 
que la pratique a sanctionné son efficacité : c'est le bois de 
Châtaignier, qui a une richesse en tannin variant de 5 à 
6 7oi d'après l'âge et la qualité des échantillons Le bois 
découpé en bûchettes peut attendre impunément, en plein 
air, le moment où il sera envoyé au moulin à tan, car la 
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plaie pénètre difûcilement le Châtaignier, et n'enlève le 
tannin que sur une faible couche de la surface. 

L'emploi du bois de Châtaignier exige quelques précau- 
tions particulières. Ce bois doit être parfaitement sec 
avant d'être envoyé au moulin à tan, sinon il se combine 
avec le fer des outils broyeurs et produit des taches sur le 
cuir ; son tannin est absorbé très rapidement, et si on laisse 
les peaux trop longtemps au contact du bois et du jus, on 
n'obtient que des cuirs mous, des cuirs dits mouillés ; il faut 
éviter avec soin les eaux calcaires qui donneraient au cuir 
une teinte grisâtre, ce qui est facile si Ton fait servir les 
anciens jus à la préparation des nouveaux. Les arbres de 
quatre-vingts ans, impropres à la charpente, donnent le plus 
de tannin. Si les résultats futurs répondent à ceux déjà 
atteints, il y aura dans ce produit une grande ressource 
pour la tannerie. (V. rapports du jury international de 
l'Exposition de 1867, t. VI, p. 98). — L'exposant reçut une 
médaille d'argent. 

— Le bois de Châtaignier se vend 70 fr, par 1,000 kil. à 
Lyon ; l'extrait, qui s'emploie aussi pour la teinture en brun, 
32 fr. par 100 k. 

Chêne ordinaire. — Quercus Robur L. {Q. pedunculata 
et Q. sessiliflora) 8 à 20 Vo- 

L'Angleterre emploie annuellement 200 à 300,000 ton- 
neaux d'écorce de Chêne du pays, plus 20 à 30,000 qu'elle 
importe du continent ; les Anglais prétendent que cette 
dernière écorce est moins riche en tannin que la leur. — 
L'écorce de Chêne de Belgique, importée en Angleterre, 
y donne les rendements suivants : 

Ecorce de Poperinghe,dite Plantsoen, 8,33 7©; écorce 
fine dite Coppice,laplus lourde, 10,74 7©; d"* légère, 8,52. 

Chêne vert, Yeuse {Q. Ilex.), Midi de l'Europe, Al- 
gérie. 

Q. CerriSy Italie du Nord, employé surtout pour cuirs 

forts. 
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Chêne liège (0. suber)^ 12 •/o, écorce intérieure seule- 
ment; île de Sardaîgne, Toscane, Espagne, Nord de TA- 
frique. — L'Algérie a plus de 140,000 hectares de Chênes- 
Liège, -r- Alcomoque, Esp,= Q. suber^ Roble :=• Q.Robur 
s. sessiflùra^ Encina = Q, Ilex. 

Chêne zèen {Q, Mirbecki). Algérie, etc. 

Chêne kermès. Chênes Garouille du Midi de la France 
{Q, coccifera). Sud de l'Europe et Algérie. 

Chênes divers de l'Amérique du Nord ; depuis quelque 
temps leurs extraits sont aussi dans le commerce . Rock 
Chestnut Oak, Rock Oak [Q, Castanea) Spanish Oak, Red 
Oak, jusqu'à 410 Nord; Common Red Oak {Q. rttbra), plus 
au Nord ; Quercitron, Black Oak {Q. Tinctoria)^ jusqu'à 
43® N., fournissant aussi une teinture jaune ; White Oak, 
(Q. alba), — Scarlet Oak, etc. 

Chêne du Kurdistan, Djaft, écorce importée de la Perse 
par la Société Persane de Rotterdam. 

Chênes de Java, nom malais Passang, sont déjà em- 
ployées à Java, les écorces du Q.javensts, Passang batoe, 
du Q» pt'umosa^ Passang mienjak et du Q. tnduta, ce der- 
nier ordinairement désigné par les Malais sous le nom de 
Passang, sans addition d'aucun adjectif. — Chênes de Co- 
chinchine, Cay-dé. — Chênes de l'Inde [Q.tnfectoria^ etc.). 
— Chênes du Japon, l' Asie-Mineure, etc. 

Plusieurs pays ont des Chênes particuliers dont l'écorce 
mérite d'être essayée; les bois de Chêne trouvent d'ail- 
leurs partout un bon emploi. 

Galles du Chêne, surtout du Q, tnfectoria, employées 
pour teinture, rarement pour le tannage ; elles sont impor- 
tées du Levant : Smyrne, Alep, etc., de la Morée, de 
Trieste, de l'Algérie, etc. — Les Galles d'Angleterre 
ont été essayées dans la tannerie. 

Gallons de Hongrie ou du Piémont, Hungarische Knop- 
pern des Allemands, produits sur divers Chênes, principa- 
lement sur le Q. Cerrts, par le Cyntps Quercus cah'cîs; 
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ils s'exportent surtout par Trîeste ; les Gallons moulus et 
l'extrait sont aussi dans le commerce ; 20 7o de tannin. 

— Les Gallons de Hongrie deviennent de plcvs en plus 
rares. 

Valonées, Ackerdoppen ou Orientalische Knoppem, 
cupules écailleuses du Chêne valonea {Quercus ^Egilops)^ 
du sud-est de TEurope et de l'Orient, surtout de Smyrne et 
de la Morée; 35 à 38 7©- Smyrne en exporta, en 1870, 
27,000 tonneaux, valeur 8 millions de francs ; TAngleterre 
en importa, en 1873, 28,977 tonneaux. 

Galles de Tamarix, v. Tamariscinées. — Galles de 
Chine et du Japon, v. Anacardiacées et Hamamélidacées. 

— Galles des Indes Portugaises, v. Ruhiacées. — Galles 
de Sodome, v. Supplément. 

Les feuilles et le bois de Chêne ont été proposés pour 
le tannage. 

î^oiseiier {Coryltis Avellana)^ 3 7o. 

Charme {Carpinus Betulus), Ecorce proposée. . 

ULMACÉES. 

Orme pédoncule {Ulmus effusa)^ 3 7©. 

Orme champêtre (f/. campestris), 3 7o- — Plus de qua- 
rante autres espèces, qui ont la plupart des écorces tan- 
nantes. 

ARTOCARPÉES. 

Maclura aurantïaca^ orange des Osages, fournit une ma- 
tière tannante et colorante jaune, employée dans l'Améri- 
que du Nord, bois du cœur, 6,21 7©» ^ois blanc 1^2 7o» 
écorce 1^2 7o« 

URTICACÉES. 

Ortie Géante, nettletree de la Nouvelle-Galles du Sud, 
Goo mao mah et Irtaie des Aborigènes ; Chanvre de Ran- 
goon, des Indes Orientales {Laportea gigas), 

SALICINÉES. 

Salix acutifoliay ïFi7/rf, Russie, Sibérie, etc., 14 7o» 
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S. caprea, Saule marceau. 

S. cinerea, Saule cendré. 

Saules divers, Espagne. 

Le tan de Saule froissé se vendait 10 fr. par 100 kil. à 
Helsingfors (Finlande), lors de l'Exposition de Paris de 
1867; on en exportait annuellement pour 400,000 fr. à 
Saint-Pétersbourg. — Les feuilles de divers Saules ont 
été proposées comme matière tannante. — Les écorces 
de beaucoup de Saules pourraient trouver un emploi. 

Peuplier d'Italie [Populus fasU'giata)^ 3 **/o. 

Peuplier ordinaire {P. nigra). 

Peuplier tremble {P. tremula)^ écorce aussi bonne que 
celle de saule. 

POLYOONisS. 

Rumex maritima^ Patience maritime, racine usitée par 
les Indiens du sud delà Californie. — Plante se trouvant 
aussi en Europe. 

Polygonum amphibiuniyhoTds du Bas-Missouri. Racines, 
22 Vo ; tiges, 17 7o. I^^s milliers d'acres en sont couverts. 
(Rapports douteux). 

Coccoloba uvifera^ Sea side grape, des Indes occidentaleS| 
du Brésil, etc., fournit le Kino dit des Indes occidentales^ 
de TAmérique ou de la Jamaïque ; ce Kino est en gros mor- 
ceaux d'un éclat vitreux. — Toutes les parties de la 
plante contiennent du Tannin ; Técorce est employée pour 
le tannage, aux Indes occidentales. 

Kino d'Afrique^ v. Papillonacées. — K. des Indes or,, v. 
Papillonacées. 

K. d Australie, v. Myrtacées. 

LAURmÉES. 

Greenbeart, de Demerary (iVectondra Rhodei), 10 Vo» — 
Après avoirexaminé grand nombre d'échantillons, je suis 
porté à croire que des bois d'origine différente sont impor- 
tés en Angleterre sous le nom de « Greenbeart. » 
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^ectandra sp» Siruaballi, Guyane anglaise. 

Persea Lingue, écorce employée au Chili pour tanner les 
peaux de bœuf. (Cuirs Valdivia). 

P. gratissîma, Avocatier, Avocado pear, Alligator pear, 
des Antilles ; Djamboe Wolanda de Java ; les graines con- 
tiennent du tannin, Técorce probablement aussi. Wolanda 
en Malais = exotique, Djamboe = pomme. 

Cryptocaria Peumus, écorce employée au Chili pour 
tanner les peaux de vache et de mouton. 

Laurus divers, Hoeroe de Java, méritent examen. 

Laurus, Waikara, Kahokanelli ; Brésil et Guyanes. 

PROTÉACÉES. 

Banksia serrata, Heath honeysuckle de TAustralie, 

11 Vo. 
Kruppelboom, du Cap {Lettcospermum sp.), 

Rewa-Rewa {Knightia excelsa), Nouvelle-Zélande, 3 Va» 

PLOMBAGINÉES. 

Dentelaire {Plumbago europœa Z.), du midi de la France, 
contient beaucoup de tannin dans toutes ses parties. 

Statice corroyére {Stattce coriaria), croissant naturelle- 
ment au sud de la Russie ; les racines, de 8 mètres de long, 
sont employées depuis longtemps parlesEalmoucks, con- 
curremment avec le lait aigri, pour corroyer les peaux de 
mouton dont ils font leurs vêtements. 

La Statice maritime [St. limonium), qui croît spontané- 
ment aux bords de l'Océan, jusqu'à Dunkerque, et aussi sur 
les bords de la Baltique, paraît contenir encore plus de 
tannin que la précédente ; sa racine est employée au midi 
de la France, en Espagne, en Portugal, etc. Cette plante 
peut facilement être cultivée en Belgique. 

St» latifolia, Russie, racines. 

COMPOSBBS. ' ' 

Feuilles d'Artichaut (Cynara Scolymus), essayées en An- 
gleterre. 
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Feuilles de Cardon [Cynara Cardunculuijy essayées en 
Angleterre. 

^ RUBIACBBS. 

Galles des Indes portugaises, provenant du Randia s. 
Gardénia latifolîa; Karinga, Karinguva, en Telinga (1), 
Gallis-gas, Lakana-tarana, Cingalais. 

Gambier, Gutta-gamba, Terra japonica, extrait deNau- 
clea s. Uncaria Gambir, âe Singapore, des Indes orientales, 
etc. Le Gambier est en petits pains cubiques, libres ou ag- 
glomérés, bruns à l'extérieur, jaunâtres à Tintérieur, à 
cassure terne ; les indigènes de TArchipel indien le mâ- 
chent, soit seul, soit avec le bétel. L'Angleterre en con- 
somme plus de 7,000 tonneaux par an ; importation en 
1873, 22,514 tonnes, valeur : 537,771 liv. st. 

Sarcocepkaîus cordatus^ Leichardt's tree, Queensland et 
Australie du Nord. 

JASBONÉSS. 

Nyctanthes Arbor trùtts^ Sri^ading de Siam, us. Siam. 

OLÉACÉBS. 

Frêne commun [Fraxinus excebîor), Russie, etc., 
3,3 Vo (6?). 

Cktonanthus pkropkhta, Queensland ; 3° rang, parmi les 
écorces tannifères de ce pays. 

APOCYNÉES. 

Quebracho Colorado {Aspidospef*mum quebracho), de la 
République Argentine, 4 àlô'^/o.. — Croissant encore au 
Brésil, au Venezuela, dans les Guyanes, en Bolivie, etc. 

Le Quebracho est l'arbre de charpente par excellence du 
littoral de la République Argentine ; Técorce et le bois 
peuvent être employés pour le tannage ; ces deux matières 
ont été expérimentées depuis quelque temps par M. Blets- 



(1) Liangue de Tlnde. 
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cher, tanneur français, établi à Baenos-Ajres, et paraissent 
avoir donné les meilleurs résultats. Le jury de l'Exposition 
de Paris de 1867 a récompensé d'une médaille d'argent les 
cuirs exposés par M. Bletscher ; le jurj de l'Exposition de 
Cordoba vient de lui décerner une médaille d'or. Par l'em- 
ploi du Quebracho, la République Argentine pourra désor- 
mais tanner sur place une partie de ses cuirs ; ce pays ex- 
porte annuellement 3 millions de cuirs de bœuf secs 
ou salés. 

Pao dutanho,bois de tan {Aspidospermum ebumeum)^ 
Brésil, provinces de Rio et de Sainte-Catherine ; probable- 
ment le même que le Quebracho Colorado de Buenos-Ajres. 

Peroba {Aspidospermum Peroba), Brésil; fournissant 
tannin. 

Pequia amarello (A. sessiflora), Brésil ; fournissant tan- 
nin; très probablement on trouvera encore divers arbres 
analogues parmi ceux du Brésil. 

Alsioma constricta^ Fever bark., Nouvelle-Galles du Sud 
et Queensland. 

ASCLEPIADÉES. 

Mudar de Ceylan, Yercum-nar, Jungle-plant, etc., des 
Indes ; Widoeri, de Java ; Modori, de Bali ; Fafétone, du 
Sénégal; Bombardeira d'Angola, etc. [Calotropis gigantea). 
Les galles de la même plante sont employées aux Indes 
pour le tannage. — Le duvet a été essayé en France pour 
la filature. (V. Visite Exp. devienne). 

VERBENACÉES. 

Teck des Indes {Tectona grandis) ; Djati, Java. — Le bois 
de Tecfc d'Afrique vient de VOldfieldia a f ricana. — Le 
bois de Teck est un des meilleurs pour la construction des 
navires. 

AVIGENNÉBS. 

Courida bark, de la Guyane anglaise ; palétuvier blanc. 
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Colonies françaises {Avieennia nitida), — Proposée, mais 
peu abondante. 

Avicenna tomentosa, Jacq. Mangle prieto du Venezuela, 
commun sur la côte Caraïbe et dans les Iles du territoire 
de Colon. 

SOLANACÉES. 

Solarium sodomaeum^ fruits importés en ^Angleterre de 
TAmérique et du nord de TAfrique, 40 à 45 Vo» 

BIGNONIACÉES. 

Chêne des Antilles {Catalpa longissma). — Probable- 
ment encore d*autres espèces. 

MYRSINÉES. 

Myrsine Urvillei, Nouvelle-Zélande, 1, 4 à 6 •/o. 

SAPOTACÉES. 

Imbricaria maxîma, bois de natte de la Réunion. — 
N'est-ce pas la même que 1*/. coriacea^ originaire de Mada- 
gascar, et cultivée à Java sous le nom de Njamplong sa- 
brang? (Sabrang zz de vis à vis, d'au-delà de la mer, 
etc.) 

Mmusops Elengi\ Kembang tandjoeng, Java. 

BBENACÉES. 

Fruits de Diospyros glutmosa ou emh^optefnSs Gaub., 
Indes. — 18 7o- — Autres disent 60 */o. 

Diospyros Kakt\ Coignassier de Chine, Japon; certaines 
variétés. « Les fruits de quelques variétés du Diospyros 
Kaki contiennent tant de tannin qu'ils sont immangea- 
bles, » dit F. V. Siebol(J 

Les Diospyros ou Plaqueminiers sont répandus en Chine^ 
aux Indes, en Algérie, en Amérique, etc. ; leur écorce 
mérite d'être examinée sous le rapport de la richesse en 
tannin. 

ERICACBES. 

Rhododendron ferrugineum^ rose des Alpes ; des prai* 
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ries humides des Alpes ; feuilles employées au Piémont ; 
nom local Rat. 

Arbutus Unedo^ Arbousier des Pyrénées, Arbousier à 
fraises, us. Italie. 

Bousserole ou petiTTmisLf Arôw/ws «. Arctostaphylos uva 
ursi) ; petites branches et i^i2|lles us. Espagne, Italie, 
Russie, 14 7o« — Exposées par îa^, Finlande à Texp. de 
Paris, 1867, cotées 30 fr. par 100 kil. 

Bruyères div. — Essais. 

\ 

VACCmiEES. 

Myrtille ( Vaccinium Myrtillm) us . Piémont . \ 

La myrtille est une plante de croissance facile ; ej^e est 

commune au nord et au milieu de TEurope, ainsi (yîi'au 

nord de l'Asie; sonécorce paraît équivaloir à la moitié 
de celle du Chêne. Feuilles et pétioles ont aussi du tannii 

OMBELLIFÊBES. 

Tiges de Ciguë {Conium maculatum)^ sauvage en beau- 
coup de pays. — Essais. ^ 

CORNACBES. 

Cornouiller mâle {Cornus mascula). 8,7 •/o» 

HAMAlfÉLIDACÉES. 

Ko-to-si ou You-so-no-mi, Galles employées en Chine et 
an Japon et recueillies dans Tîle de Kiu-siu, sur le Disty- 
Uum racemosum, 

SAXIFRAGEES. 

Tan rouge. Tan des hauts, delà Réunion {Wétnmannta 
macrostachya). 

Towai, Tawai, Nouvelle-Zélande ( Weinmannia raeemosa) 
4 •/o (13?) ; Nouvelle-Zélande ; extrait exposé à Vienne, 
1873. 

Weinmannia glabra^ Curtidor du Venezuela. 

Weinmannia sp. Pérou. 
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Beuchera Americana^ et dlv. aatres ffèachera. Âm. du 
Nord, racine. 

ANONACBES. 

Melodorum Leichardtii; Nouvelle-Galles du Sud et 
Queensland, cité parmi les plus riches en tannia de TAus- 
tralie. 

Les écorces de diverses autres Anonacées des pays \ 

tropicaux sont probablement aussi très riches en tan- 
nin. 

BfAONOLIACÊES. 

Canelo du Chili et du détroit de Magellan, Boighe des 
Aborigènes (Z^riVwys Winteri^ R. et G. Forster). Une des 
écorces de Wiuter du conmierce. Canelon de TUruguay, 
probablement le même que le précédent. " 

NYMPHÊAGÉES. 



Nénuphar blanc {Nymphxa alba)y et d® jaune (iV. lutea). 
Racines us. en Autriche. 

CUCURBITACÉBS. 

Coloquintes {Cucumi$ Colocynthis). Fruits us. Nubie et 
Eordofan. 

FICOIDÉES. 

Mesembryanthemum nodiflorum^ et autres espèces très 
charnues, us. en Afrique pour, le tannage des maro- 
quins. 

STERCULIACEES. 

Red cotton tree (wffom^ax s. SalmaliaMalabarica).K9iVi' 
imbul-gas, de Cejlan; Maha Telamboo, Rakto-Simal du 
Bengale; Randoe allas, de Java, etc. Duvet usité pour rem- 
bourrage. 

Sycomore de la Nouvelle-Galles du Sud (Brachychiton 
luridum). Curry ong, Bottle tree, d® {Brachychiton populr 
neum), 3 */o. 
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BLiEOCARPâBS. 

Elmocarpus dentatus^ Hinau, Kîri Hinau de la Nouvelle- 
Zélande, 22 ®/o ; extrait exposé à Vienne. 

F. BookertanuSj de la Nouvelle-Zélande, Ile du Sud, 
Pokako des Maoris ; cette écorce fournit aussi une belle 
couleur pourpre. 

DIPTEROCARPÉES. 

Saul tree bark {Shorea robusta). Indes. Theya, Burmah, 
douteux, à cause de la résine Dammar contenue dans 
Técorce. 

TBRNSTRŒMIACÉES . 

Gordonia exceha Poespa, Java, sert à tanner les filets. 
Bois excellent. 

G. Lasyaritkus, Virginie et Caroline. 

Ternstrœmia dentata^ Palétuvier de montagne de la 
Guyane. 

TAMARISCINÉES. 

Galles de Tamarix d'Afrique, a) Tarfeh de TEgjpte, 
T^ggaout ou Tekkaout de T Algérie, provenant du Tatwa- 
rixAfricana, 26 à 30 ^o- b) Atlé, de TEgypte, du T. 
orîentah's. c) Amterix de Tripoli, de Tamarix sp,) 

Galles de Tamarix des Indes, a) Sumrut-ul-toorfa, Mahee 
Galls, du Tamarix indica, b) Sakun, du Scinde, du T. arti- 
culatay etc. c) Galles de divers Tamarix non spécifiés. 

Tamarix gallica, midi de l'Europe; feuilles et écorces 
usitées en Italie et en Espagne. 

jT. ^ermamca, Europe. 

MÉLIACÉES. 

Crab wood,de la Guyane Anglaise, Carapa rouge, Guyane 
française : [Xylocarpus Carapa) 4^lo* — Se trouve aussi au 
Brésil. 

OÉDRÉLACBES. 

Chloroxylon excelsum. Cap de Bonne-Espérance, 7 Vo* 
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MALPIGHIACSBS. 

Mourellier, Bois de tan, Antilles françaises ; Surette 
des grands loois, Trinidad; {Malpigkias.Byrsommaspicaia). 
récorce grisâtre et le bois rouge sont employés pour le 
Unnage. Le même que le Golden Spoon {Byrsonîma co- 

riacea) de la Jamaïque ? 
Malptghtapunkïfolia, Nance, Nancite, écorce employée 

au Nicaragua, 29 **/o. 
Murici, Brésil ; Byrsonimà sp, 
Byrsonima sp, Guyane française. 

BRÏTHROXYLBBS . 

Erythroxylon australe, Queensland, 2* rang. 

ACÉRINÉES. 

Sycomore faux platane [Acer pseudo-platanus) 2 • /o. 

HIPPOCASTANBES . 

Marronnier dinde {/Esculus Hlppocastanum) 2 */o. 

POLYGALBBS. 

Ratanhia {Krameria triandra), racine, Amérique du Sud ; 
Antacushma, du Pérou, 4 '^/o. 

PITTOSPORÉBS. 

Pittosporum undulatum^ Victoria et Nouvelle -Galles du 
Sud. 

CBLASTRINEES. 

Saffraen, Cap de Bonne-Espérance {Elœodendroncroceus), 
beaucoup employé dans la Colonie pour la teinture et le 
tannage, paraît cependant d'un faible rendement en 
tannin. 

ILICINÉES. 

Houx {Ilex Aquifolium). 

Bois d'Assegai, du Cap {Curtisîa faginea). 

RHAMNÉES. 

Ventîlago maderaspatana, s. V. vmtnalis, Inde française; 
Surugudu, en Teloogoo. 
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Jujubier {Ztzyphus Jujuba)^ Inde française; Masan, 
Portugais de Qoa; Maha-Debara, Cing. etc. 

Gutteah, Indes, Ztzyphus^ sp. 

Rhamnus vitiensis, Queensland ; murtilam des Abori- 
gènes ; au 2® rang parmi les écorces tannifères de l'Aus- 
tralie. 

BUPHORBIÀCÉES. 

Baloghia Panckert, Nouvelle-Calédonie. 

Baloghia Imida, Australie. — Fournit aussi une tein- 
ture rouge. 

Petalostigma guadrîhculare^ Nouvelle-Galles du Sud, 
Queensland et Australie du Nord, cité parmi les plus ri- 
ches en tannin de T Australie. 

Croton insularîsj Queensland, moins riche que le précé- 
dent. 

Aleurites triloba^ de la Réunion. — L*arbre portant les 
noix oléagineuses dites : noix de Bancoul, de Kukui, est 
répandu en Afrique, aux Indes orientales et en Océanie. 
— Les écorces et les écailles des noix d'autres Aleurites 
méritent peut-être un essai. 

Mjrobalans embliques {Phyllanthus Emblica, 8. Emblica 
officinalis^ fruits. Nelli, fruit de Ceylan. , 

JUGLAKDÉES. 

Noyer [Juglans regia). Us. Lombardie. 

ANACARpIACÉES. 

Molle {schtnm Molle). Amérique du Sud, us. Buenos- 
Ayres, etc. 

Pistachier lentisque {Pistacîa Lentiscus), écorces et 
feuiUes. Us. Algérie. Feuilles 12 Vo- 

Galles de Pistacher. a (Gool-i-Pista, Bojekind, Galles 
de Bokhara et des Indes, provenant du Pistacîa vef^a et 
employées pour la teinture, b.) Galles de Térébinthe(iPw- 
tacîa Terebinthus), de la Macédoine, employées pour la 
teinture de la soie, c) Galles de Pistachier d'Afrique (Pzs- 
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tacta aflantiea), du Nord de l'Afrique, employées aussi 
pour la teinture. 

Sumac : feuilles et jeunes branches pulvérisées de di- 
verses espèces du genre Rhus : j 

Bkus Coriarta^ Sumac des corroyeurs ; de Sicile ou de 
Païenne, Alcamo le meilleur, contenant 16 à 24 Vo de 
tannin ; d'Espagne : Malaga ou Priego, 10 */o ; de Por- 
tugal, du Tyrol ou de Trieste, Mahee de Perse, etc. — 
Le sumac est beaucoup employé pour le tannage et la 
teinture ; l'Angleterre en importe 14 ou 15,000 tonneaux 
par an. 

Rhm Cotinus^ Sumac de Venise, arbre à perruques. 

Rhus pentaphylldj Tezera de l'Algérie, tronc et bran- 
ches employées. 

Sumacs d'Amérique ; 6,000 tonneaux de Sumac améri- 
cain entrent annuellement dans le commerce ; ce Sumac 
provient des Etats d'Alabama, de Tennessee, de Kentuckj 
et surtout de la Virginie ; les espèces employées sont les 
fihus typkina, Sumac de Virginie, Staghorn Sumach, J?. 
glahra^ R. copalUna^ R, pumila^ R. aromattca^ R. meta- 
ptum et R, cotinoïdes* 

Rhus oxyacantoïdes^ la racine s'emploie au nord die 
l'Afrique, pour tanner les peaux de gazelles. 
R. lucida Z. Cap, bois et écorces. 

Le Redoul, Coriaria myrtifoliay est quelquefois nommé 
Sumac français. V. Coriarées. 

Galles de Chine, Woo-pé-tzé, produites sur les feuilles 
du Rhussemi-alata {R. Osbecki Dec, ), Foezi, du Japon. Ces 
galles creuses, allongées, et veloutées extérieurement, 
contiennent jusqu'à 56 ^/o de tannin. 

Galles du Japon, assez semblables aux précédentes, 
mais toujours moins longues et plus agglomérées ; 76 o/» 
de tannin; attribuées par divers auteurs à la même 
plante que les précédentes. 
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Galles de Chine et du Japon, v. encore : Produits non 
déterminés. 

Galles Eakrasinghee, des Indes, du Rhus Kàkrasinghu^ 
ou du Rhus acuminata. 

Wild Cashew, Guyane anglaise, 2 1/2 ®/o. — Anacar^ 
dium? 

SPONDIACÉES. 

Hog plum, de la Guyane anglaise {Spondias lutea) ; Té- 
corce a été employée avec succès àla Guyane et aux îles, 
mais paraît ne pouvoir être fournie en quantité suffi- 
sante. 

CONNARACÉES. 

Hyawaballi, bois de Zèbre, Guyane {Omphalobhim Lam- 
berti), 

CORIAREES. 

• 

Coriammyr^//bfta, Redoul, Redon, Sumac français; du 
midi de la France, feuilles vénéneuses pour Thomme et les 
animaux, fruits d^. 

C rmcifoUa^ Tutu de la Nouvelle-Zélande. — A TExpo- 
sitîon d'Otago, en 1865, se trouvait du tannate de Quinine 
préparé avec cette plante, qui contient 16,8 °/o de tannin. 

C. thymifolia^ plante à encre de la Nouvelle-Grenade; 
son suc, nommé « Chanchi », rouge devenant noir, résiste 
à l'action des acides. — Mérite examen. — Ecorce médi- 
cinale. 

SIMAROUBÉES, 

Stmarouba officmalis, S. Guyanensis, Ecorce et bois. 
Us. Guyane, anglaise, etc. 

ZANTUOXTLÉES. 

Zanthoxylum brachyachantvm, Queensland. 

COMBRETACÉES. 

Bucida Bucei*as^ Gris-gris, de la Guyane française; 
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French Oak, d'Antigua; Black olive, de la Jamaïque; Oli- 
vier de Trinidad, écorce très estimée. 

Conocarpus racemosa^ Indes occidentales et Brésil; 
beaucoup employé au Brésil ; Tarbre est un de ceux qui 
sont connus par les indigènes, sous le nom de Mangle. 

C. erectuSy Palétuvier gris. Mangle zaragosa, Button 
tree, Antilles, Brésil, etc. Ecorce et bois riches en 
tannin. 

MyrohalanSy fruits non murs de diverses Terminalia des 
Indes orientales, contenant en moyeijine 20 **/© de tannin; 
a) T. angustifolia, Indes, 41 ®/o ; b) T, Ckebula, Myroba- 
lans, grands, bruns ou chébules, Harida nut, Kadukai- 
Marum, Tamoul ; Indes et Réunion, 15 % ; c) T. bellerka 
Myrobalans ronds ; Bedda nuts du marché anglais ; Ta- 
nikai en Tamoul ; Bulugaha, en Cingalais ; Badamier de 
Maurice ou de la Réunion, croissant aux Indes orientales 
et occidentales 9 ''/o ; rf) T, citrina^ Myrobalans citrins ; é) 
Myrobalans indris ; f) T. mauritiana^ Faux-benzoin de la 
Réunion ; g) T. tomentom des Indes, fournissant l'extrait 
dit « Asacum extract » ; h) T, pùta, Indes ; t) T. laurînoî- 
des^ Djoho, Djoka,^ de Java; k) T, «/>., Berrick nuts 
42^0. 

Myrobalans embliques^ v. Euphorbiacées. 

RHIZOPUORÉES. 

Manglier, Palétuvier, Cascalote et Bacao des Philippines ; 
{fihîzophora Mangle)^ Indes, Brésil, côte occidentale de 
l'Afrique, etc., 24 à 30 */©; us. Brésil, etc. Les feuilles de 
Manglier sont employées pour le tannage à la Havane 
Diverses espèces de Mangliers fournissent une bonne 
écorce tannante. 

Kadol Bark, Ceylan, Rhizophora sp. 

Rkizophorasp.^ de Bornéo. 

Rhizophora mucronata^ de la Nouvelle-Calédonie. 

Bruguiera gymnorhiza^ d®. 
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ONAGRARlâBS. 

Fuchsia excorticata^ Kotukutubu delà Noavelle-Zélande; 
53 7o; le bois, d*un blanc bigarré de pourpre, est usité 
dans rébénîsterie et donne aussi une teinture pourpre ; le 
fruit, d'un goût très agréable, forme la principale nourri- 
ture du ramier de laNouyelle-Zélande (Carpophaga Novae 
Zelandiae.) C*est le seul arbre à feuilles caduques de 
nie du Nord. 

GUNNBRAGÉBS. 

Gunnera scabra, Pauke de Chili ; la racine est employée 
au Chili pour tanner les peaux de chèvres. 
Pangue, Amérique du Sud, ir Gunnera scabra? 

MÉLASTOMACÉES 

Blakea trinervis, us. Guyane anglaise. 
Blakea quinquenef^îSj Mess apple, d^. 

MTRTAGÉBS. 

Common tea tree, Nouvelle-Galles du Sud, Yang-arrà 
des aborigènes {Melakuca uncinata). 

Eucalyptus corymbosa^ Bloodwood d'^^ustralie, Victo* 
ria, etc., 3 •/o. 

E, globulus^ blue Gum tree, Pever tree de l'Australie, 
cultivé au midi de la France, en Algérie, etc. La feuille 
peut aussi servir à tanner le cuir, qui conserve toujours 
une odeur agréable. 

E, longifolia^ Woolly butt, de l'Australie, 8 •/o. 

E. Stuarttana^ Mountain ash, ô9, 5 */o- 

E. sp., un des Peppermint trees, d* 20 «/o. 

E. s/?., un des Grey gum trees, d® 5 ®/o, etc. 

Le Kino d'Australie est fourni par diverses Eucalyptus : 
E* obliqua, viminalis^ mophlota, etc. y et encore par d'au- 
tres arbres de la famille des Myrtacées : Angophora lan" 
ceolata, etc., etc. — V. encore Pterocarpus et Coccoloba. 
Le Kino vendu dernièrement à Paris, et que Ton dit « venir 
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de rintérienr de TÂfriqae,» me paraît être du Kitio d*Ea- 
caljptus. 

Leptospermum ertcoîdes, Manuka des indigènes, et Z. 
scopartum^ tous les deux de la Nouvelle-Zélande, ont un 
suc astringent et méritent un essai. 

Psidtum pomifrurriy Ghoyavier à fruits durs, Indes occi- 
dentales et toute r Amérique du Sud. 

Myrte commun {Myrtus communis)y Italie. 

Samak de Singapore [Syzigium variifolium)* 

Salem badak, de Sumatra, Java, etc. [Syzigium nodo- 
sum.) 

Jamoon bark, Indes [Eugenta Jambolana). 

Myrtle tree, de Victoria [Eugenia Smithii)^ 17 7o« 

Whawbake, Nouvelle-Zélande, Ile du Nord {Eugenia 
Maire), 16,7 ^o- 

Lecythis Ollaria, Monkej pot, Guyanes, Colombie, 
Brésil, etc. 

Spurious apple, Australie {Angophora intermedia) 3 ^o- 

ORANATÉES. 

Pelures de Grenade, Puntca granatum. 
Balaustines, grenades sauvages, 46 ^o* 

ROSACÉES. 

Sptrœa iomentosa, des prairies marécageuses du Canada, 
proposé comme substituant du Sumac ; toute la plante 
est amère et astringente. 

Tormenitlla erecta^ 34 •/©, racine employée aux Iles 
Peroë, aux Orcades, et dans quelques endroits de TAlle- 
magne, teint le cuir en rouge. 

Sorbier des oiseleurs, Sarbtis Aucupana, bois; 
3 1/2 Vo. 

Ronces diverses, feuilles proposées pour le tannage ; 
Técorce dû RubtÂS chamœmorus du nord des deux conti- 
nents, contient 7 ^o de tannin. Elle parait usitée en Alle- 
magne pour tanner le cuir et le teindre en rouge. 
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Benoîte commune {Geum urbanum) toute la plante 
4Vo. 
Fraisier (Fragaria vesca)^ racines. 

AMTODALEES. 

Prunellier (Prwntt5 spmosa), écorce et feuilles. — L'ë- 
corce contient 3 *^/o de tannin, elle est aussi employée 
pour la teinture en rouge. 

Merisier {Prunus avium)^ 10 Vo« 

PAPILLONACÉES. 

Gousses de Turi ouToerie, Indes; {Agatî grandi flora?), 

Palachy extract [Butea super ba)^ Palasie, en malais; 
Indes. 

Butea frondosa; Plossoh de Java; Gas-Kœla, Cing., 
fournit avec le Pterocarpus Marsuptum^ le Kino des Indes 
orientales ; le Kino de Tenasserim en est une variété. 

Pterocarpus s. Drepanocarpus Senegalensis, fournissant 
Textrait dit Kino d'Afrique, qui contient jusqu'à 75 */o de 
tannin. Ce Kino est aussi usité en médecine ; malgré la 
grande proportion de tannin qu'il contient, il est peu 
goûté des tanneurs, parcequ'il communique au cuir une 
couleur nuisible pour certains usages. 

Kino d'Amérique, v. Polygonées; d* d'Australie, v. 
Myrtacées. 

Tara, Pérou {Coulterta tinctoria)^ le fruit sert à la fabri- 
cation de l'encre ; mérite examen comme matière tan* 
nante. 

Tari, gousse de ; — Turi? 

Divi-Divi, Libidibi, Gousses ^^(Çœsalpmia coriarid)^ de 
l'Amérique centrale, etc. contenant de 30 à 50 ®/o de tannin ; 
le Divi-divi donne lieu à un commerce important ; chaque 
arbre produit environ 50 kilps de gousses. i Le Divi-divi 
est employé dans le Honduras pour la fabrication de 
l'encre en le combinant avec un sulfatfe de fer naturel ; ce 
produit, qui y porte le nom de Nacascolo et y est pour 
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ainsi dire négligé, pourrait donner lieu à une exportation 
lucrative; il se vend en Angleterre 12 livres par tonneau. 
L'écorce (3,07 '/o) s'emploie pour le tannage au Nicaragua. 

Cxsalpinia cacatacOy H. B. Gascalote du Mexique, les 
gousses, qui sont très riches en tannin, y sont usitées 
pour tanner le cuir. 

Tera, Indes {Caesalpïnîa sp.). 

Umpanda (Cxsalpinia sp.). Écorce usitée dans la colonie 
portugaise d* Angola. 

Sogah bark, Singapore {Cœsalpmia fen^ginea). 

Turwar, Tanghadi [Cassia auriculata)^ us. Indes. 

Soona Rea Ghali {Cassia fistula)^ Indes. 

Bauhiniavariegata^ Indes. 

Mora wood (Mora exceha)^ Guyane anglaise, 2 Vo- Le 
bois de Mora est un des meilleurs pour la construction 
des navires. 

MORINOÉBS. 

Morunghi, Indes {Moringa pterygosperma)^ nommé Su- 
banjuna au nord-ouest de Tlnde; Horseradish tree de 
Maurice; Kellor, Klehtjoh de Java. — La graine est oléa* 
gineuse. 

MIMOSBBS. 

Acacias ou Mimosas, écorce 18 à 31 •/o : 

Acacia Adansoni, Gonakié du Sénégal. 

Ac, arabica, Babool des Indes, Egypte, etc.; gousses d\ 
Bahlah, Afrique ; gousses et écorce. 

Ac. stryphnodendrum s. barbatimâo; Ac. adstringens^ 
écorces et gousses us. au Brésil, au nord de Rio. Y. en- 
core Ac. CQchlocarpa. 

Ac. catecku, Kat-kiri-gas, Cing; Wodahaley, Tarn. — 
On en extrait le Cachou brun qui contient de 30 à 55 7<» 
de tannin, et dont les principales sortes sont : a) le cachou 
brun coulé sur feuilles ou cachou en masse dePégu, qui 
est sec, luisant, brun noirâtre uniforme et d'une densité 
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de 1,39; b) le cachou brun coulé sur terre; et c) le cachou 
brun en pains cubiques, — Le cachou brun s'importe 
beaucoup à Londres, à Hambourg, etc., surtout de Cal- 
cutta et de Singapore. — Le cachou de Pégu est la meil- 
leure sorte. — Voir encore Arejea (Palmiers) et Gambier 
(Rubiacées). 

Ac. Cunmnghami, Oueensland; blackwattle, écorcetrès 
estimée pour le tannage. 

Ac. dealbata, SU ver wattle, Tasmanie. 

Ac. Famesianaj Orient, Indes, etc.; écorces us. Indes; 
gousses us. Nouvelle-Calédonie ; arbre nommé Nagasarie 
à Java; âeurs us. en parfumerie. 

Ac. harpophyllfl, Queensland, cité parmi les plus riches 
en tannin de TAustralie. Cet arbre est très abondant dans 
le Queensland, son bois est employé pour les.çQ|istructions, 
et les indigènes en font presque tous leurs boomerangs^ 
javelots, etc. . 

Ac. horrida^ Doornboom du Cap de Bonne-Eapérance. 

Ac. Lebbeck, Albizzia Lebbeck, bois noir de Maurice et 
de La Réunion, Kitohkeh de Java, Surija-mara, Cing. 
Vaghay-Maram en Tamoul. 

Ac. leucophlea^ des Indes; Pilang de Java; gousses et 
écorces. 

Ac. melanoxylon, Blackwood, Australie du Sud, Tasma- 
nie, Victoria et Nouvelle Galles du Sud. 

Ac. molltssima^ Blackwattle, Australie, employé dans 
Les colonies. == Ac. Cunmnghami? 

Ac. nilotîcay Santh, Karath, Egypte, Neb-neb, Séné- 
gal ; gousse us. Nubie, Sénégal, etc., 30 %* Bablah d'E- 

gypte. 

Ac. penninervis^ Tasmanie, Nouvelle Galles du Sud, 
Victoria et Queensland, 18 7o- 

Ac. stng, gousses us. Sénégal, pauvre en tannin. 

Ac. subporosa, Hickory acacia, Victoria, Nouvelle Gal- 
les du Sud, etc., 7 7o. 
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Ac. »/?., Curupy, employé à Buenos-Ayres. 

Ac, sp., écorce usitée à Natal. 

AlgarobilJa, gousses usitées Amérique du Sud : Yalpa- 
raiso, etc. {Prosopispallida). 

Algaroba de Gordoba, Algarobo negro [Prosopis dukù), 
Amérique du Sud. 

Dschigh dschighe, du désert de Kaschau, en Perse 
{Prosopis Stephaniana)^ gousses us. 

fngadulcis, bois doux de la Guadeloupe, Cooroocoopully, 
Indes. 

Inga burdom\ palétuvier grand bois de Montagne, 
Guyane. 

Produits non déterminés. 

a) de la Guyane anglaise, Écorces de : Arumata, Bara- 
malli ou Pumpwood, Cuyama, Comacoballi, Hetchia 2 ^oi 
Horahe 5 V«i Dakonaballi, Dakulaballi, Marsiballi, Po-car 
de 6 Vo, Sirada 3 *>/o, Warameah 4 Vo- 

b) du Cap et de Natal : Bergbass, feuilles proposées 
comme substituant du Sumac ; Inkomankoma et Umbumba, 
2 noix ou drupes de Natal ; Bergnantijarra, feuilles, du 
Cap. 

c) Divers: Écorce de Timbo Colorado, de Parana; 
écorce de Lugar, de Bornéo ou de Singapore 2 7«; ^^^^ 
de Combo du Gabon , Gimbunzé pilé d^Angola ; Galles ellip' 
soïdales unies, du Japon, Galles Ou-çlù-tse et Ko-tsi de 
la Chine. 



IJL' _ 



PREMIER SUPPLÉMENT 



A LA 



CLASSIFICATION DES MATIÈRES TANNANTES 



Dans ce supplément je mentionne, entre autres, les 
nouvelles matières tannantes que j'ai vues à TExposition, 
et celles qui sont citées dans les catalogues. En citant une 
plante, sans indication contraire, c'est Fécorce qui est 
employée dans le tannage. 

6NETACÉES. 

Ephedra antisyphiUHca, Amérique du Nord. 

CUPULIFÉRES. 

Extrait d'dcorce de chêne exposé dans la section espa- 
gnole* Aove, galle de chêne exportée de Smjrne, 28 à 
34 •/o. Cette matière peut s'employer aussi dans la tein- 
ture en rouge d'Andrinople. 

URTICACÉES* 

Celtis madagascariensis. Réunion. 

SALICmÊES. 

Peuplier du Canada. La Hollande exposait du cuir, pour 
semelles, tanné avec 3/4 écorce de peuplier et 1/4 écorce 
de chêne. 



/ 



I 
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POLTGONBIIS. 

Bumex marîtima. Patience maritime, racine employée 
par les Indiens de TÀmérique da Nord. Cette plante croît 
aussi en France, entre autres dans les fossés des fortifi- 
cations de Lille. 

BCTBISTICACéBS. 

Myristica s, Virola sebifera, le muscadier à suif de la 
Guyane. (Y. encore classification des huLLes). 

EX7BIACÉES. 

Morinda citrifolia. Nouvelle-Calédonie. 

APOCTNÉES. 

Quebracho, bois de VAsptdospemia quebracho. La Répu- 
blique Argentine, qui a fait connaître ce produit, pour la 
première fois, à l'Exposition de 1867, en présenta, encore 
à la dernière, de nombreuses applications, même des 
peaux d'iguanes tannées au quebracho, et des peaux de 
vaches tannées au quebracho et à la graisse de carpincho 
ou cochon d^eau. {Hydrochœrus capibara, le plus grand des 
rongeurs). On dit, dans le catalogue, que le quebracho 
sert encore à fabriquer un guano artificiel ; je suppos e 
que le déchet de tan sert à recueillir certains engrais li- 
quides. (Y. deuxième supplément.) 

VBRBENACÉBS. 



/ 



Avicennta officinalis. L. Côtes tropicales de l'Ancien et 
du Nouveau-Monde. 

HAMAMÉLinéES. 

ffamamelis virginica^ Yi^itch hazel de l'Amérique du 
Nord. Les Etats-Unis exposaient divers produits pharma- 
ceutiques provenant de cette plante, et^ à côté , trois 
peaux de chèvres tannées avec son tannin. Je me suis 
adressé en vain aux agents de l'exposant pour avoir des 
renseignements relativement aux prix, etc. 



3. 
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Liquidambar styraciflua, Sweet Gum, É.-Unis, 8,36 Vo- 

SAXIFRAGBBS. 

Saxifraga crasstfob'a^ feuilles. 

HALPIGHIACÉBS. 

Malpighta pmicifolia, Nance de l'Amérique centpale, 
employée au Nicaragua. 

RHAMNÊBS. 

Z tziphus xylopicron, Indes françaises ; c'est probable- 
ment le Guettah, ztziphus sp.y dont je parle dans ma clas- 
sification. 

ANACARDIACBBS. 



"^ 



Mmgifera indica, fruit proposé ; n'est-ce pas de l'acide 






gallique qu'il contient? 

Pistacia lentiscus. L'extrait paraît^ès bon pour rendre 
imperméables les toiles des tentes, etc. 

ZANTOXYLBBS. 

à 

Zanthoxylum coco, République Argentine ; 1^ feuilles 
j sont aussi employées pour la teinture en noir. 

RHXZOPHORBBa. 

• 
Brugueira Rheedt\ Guadeloupe. 
Cereops Candolleana, Indes-Orientales. 

MYRTACBES. 

Eucalyptus Siderofloia, Queensland. 

Araza guaçu, Guajarus agrestis (sic), Araza goyavier^ 
et guaçu, grand, dans la langue Tupy ; je crois donc que 
cette écorce vient d'une espèce de Goyavier, Psidium sp. 
République Argentine. 

AMTGDALBBS. 

Écorce d'Albaricoquillo, petit abricotier, République 
Argentine. 
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PAPILLONÂCBBS. 

Cœsalpinta coriana^ le Divi-divi, de FAmérique centrale ; 
les gonsses sont employées depuis longtemps. L^écorce 
était exposée par le Nicaragua^ et signalée comme ma- 
tière tannante usitée dans ce pays. 1 
Cassta aurtculata, gousses; Indes orientales. 'i 
Poincinia regta, gousses employées en Égjrpte. \ 
Ceratonta amerîcana^ Ibo pé. ou Algarroba de Buenos- 
Ayres^ gousses ; ces gousses sont aussi employées dans la 
préparation d'ane espèce de bière de maïs nommée 
« chicha ». 

Le nom Algarroba et ses diminutifs, Algarobillo et Al- 
garobita, se retrouvent souvent dans TAmérique espa- 
gnole. Algarrobo est le nom espagnol du caroubier (Ceror- 
tonia siliqua)^ arbre bien connu du midi de TEurope. Ce 
nom, qui vient de l'Arabe « al Kharrouba », a été appli- 
qué à divers arbres portant des gousses analogues. 

MIHOSBBS ou ACACIAS (1). 

Acacia albtcans, Huisache du Mexique; les gousses y 
sont employées comme astringents et comme succédanés 
des noix de galles. 

Acacia amara, Inde française. 

Acacia cavenia^ Espinillo, Amérique du Sud. 

Acacia cebil, Cebil rouge, Amérique du Sud, 9 à 15 V«* 

Acacia ferruginea, Inde française. 

Acacia guarensisy Algarobillo de la République Argen- 
tine: écorces, gousses et ûeurs usitées pour le tannage. 

Acacia macrantha^ Cuji de Venezuela, gousses. 

Acacia pycnantha^ golden Wattle de la province de Vic- 
toria, Australie, matière tannante de 1'* classe. 

(i) Quoique beaucoup d^acacias ou mimosas fournissent une écorce 
ou des gousses bonnes pour le tannage, on ne peut pas en conclure, 
a priori, que toute écorce ou toute gousse d'acacia soit tannifère. 
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Acacia rettnodes^ Bald acacia Victoria. 

Acacia timboy Buenoâ-Ajres; cette section exposait un 
cuir tanné avec un mélange de timbo, curipi {Acacia cu^ 
fupi) et laurier; probablement {Laurus Lingw/)^ Acacia sp. 
Jamaïque, gousses. 

Prosopis 8p. Algarobo Negro, République Argentine. 

^ INBBTBRMINéBS. 

G^raine de Chasqui ou Chusqui, écorce de Pattu et de 
Pitchana de la République Argentine. 



DEUXIÈME SUPPLÉMENT 



A LA 



CLASSIFICATION DES MATIÈRES TANNÂISTPES 



CONIFÂBBS. 

C«nes de Cèdre, Algérie, 3,19 •/«. 



i qkbta.<;h$e». 

i 



Ephedra antisyphilitica^ Amérique du Nord : Plateaux 
de TArizona et de TUtah, 11,9 V«* 

Myriea nageya^ Tamamomo du Japon. Son écorce astrin- 
gente, nommée dans ce pays shibuki, y sert pour teindre 
les âlets et les étoffés. 

BBTULINÉBS. 

Alnm Maritirw^ Hannoki du Japon,. La décoction desi 
fruits, nommée Yasba^ est astringente. 

CUPULIFèRBS. 

Chênes de l'Amérique du Nord, teneur : qiœrcus rubra 
5,55 Vo> 0- ttnctorta 6,47 «/oi 0* alba 7,85. 
Ajouter : Q. coecinea 7,78, Q. micrœarpa 7,85. 
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Rove, Galles pulvérisées d'an des chênes à valonées, 
importé de Smyrne, 24 à 38 Vo* 

Pomme de Sodome; ce produit, que j'ai rapporté dans 
ma classiôcation au Solarium sodomum^ est une galle pro- 
venant du Quercus taurica^ du Q. pyrenaica^ etc. 

ARTOGARPBBS. 

FictM religiosa. Pippulatree des Indes anglaises, feuilles 
employées dans ces pays. 

SALIGINÉES. 

Peuplier du Canada, écorce usitée en Hollande, en mé- 
lange ayec Técorce de chêne, dans la proportion de 3 à 1. 

PROTEAGÉBS. 

Le Kruppelboom du Cap cité dans la classification, est 
le Leueospermum conocarpum. — Les écorces des Pro- 
teacées suivantes, sont encore employées au sud de 
TAfrique pour le tannage : Leucadendron argenteunij Pro- 
tea melUfera et Protea grandiflora. 

RUBIACÉES. 

Hymenodictyon excebum^ Kalu baohna et Bundaru des 
Indes orientales, commun au pied des Neilgherries. 

APOGTNBBS. 

Le Quebracho Colorado a pour nom botanique Loxopte- 
rygiutn Lorentzi, et doit figurer dans les Anacardiacées. 
Jj' Aspidosperma quebracho est un des '* Quebracho blanco*'; 
ces derniers diffèrent dans le rendement. Un Quebracho 
blanco, de Salta, donne 12 '/o de tannin, d'autres beau- 
coup moins. 

AVIGBNNBBS. 

Avicennta officinalis^ Z., côtes tropicales de divers pays. 
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« BIONONIACBBS. 

Técoma pentapht/lla, roble Colorado da Yonezuela, 

,27 3/4 •/,. 

EBENACÉES. 

Diospyms sp. Dhanbaher des Indes oriental,es. 

Emhryopterm glutintfera^ Ind. or. Gai, du Bengale ; 
Tumbika, en Tamoul; Tinfusion des fruits verts sert à 
tanner les ûlets des pêcheurs. 

LORAMTHACÉBS. 

Loranthm longiflorus^ Ind. or. 

HTRISTICBES. 

Myrîstica s, Vtrola sebifera^ t. encore classification des 
huiles. 

BYTTNERIACÉBS. 

Guazuma s. Bubroma ulmifolia^ Guaçama du Venezuela; 
Bastard Cédar, de la Jamaïque; Orme d'Amérique, Mahot 
Baba, Hêtre gris des Antilles françaises ; Mulamba, Mu-^ 
tamba, du Brésil; Patti-pariti, de Ceylan, 5 7o- 

TAMARISCINEBS. 

Tamariscusorientalisj écorce employée aux Indes orien- 
tales. 

MBLIACÉES. 

Meliaazedarach^ Vepa-manu, en Teloogoo, Yepa-maram, 
en Tamoul, plante usitée aux Indes. 

GEDRBLACÉES. 

Khaya senegalensîs, Sénégal. 

Cedrela toona^ Ind. or., écorce très astringente. 

RHAMNÉBS. 

Zizuphus xylopicrouy Indes orientales. 
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ANACARBIACSBS. * 

Rendements à ajouter dans la classification : 
Feuilles de Schmtts s, Davana molle^ 19,2 V«- 
Rhm typhina^ 18 à 28; R. glabra, 26 Vo. 
Buchanqnia latifolia, Lumbo, Birmanie; Chayachetto en 
Teloogoo; Indes orientales. 
Rhtis lucida^ Cap de Bonne-Espérance. 
Quebracho, v, Apocynées. 

CORIARBES. 

Le Coriaria ruscifolia de la Nouvelle-Zélande se nomme, 
dans ce pays^ Tupekiki; son rendement est de 16,8 7«- 

ZANT^OXYLBES. 

Zanthoxylum coco^ Gochuchu, écorce usitée à Buenos- 
Ajres, 4,36 •/,; bois 6,13 7o> feuilles employées pour la 
teinture en noir, 

COMBRETACSBS. 

Terminalia alata^ écorce usitée au Punjab pour tanner 
les peaux de chèvre. 
Anogeissm latifolia^ feuilles employées aux Indes. 

RHIZOPHORÊBS. 

Rtzophora 5p., Tenga Barti des Indes orientales. 
Brtigutera Rheedtj Queensland. 
Cereops Candolleana^ Indes orientales. 

ONAORARISBS. 

Fuchsia macrostemma; Chilco du Chili, 24 Va- 

HTRTACBEfi. 

Eucalyptus obliqua^ Stringy bark, 13 Vo extrait. 
E* 5Û/ero/>A/oia, Queensland. 
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« 

'Psidtum sp.y aràzu guaça (Goyave grande) de la Répu- 
blique Argentine. 

PAPILLONACBES. 

Poincinia regina, Gousses, Egypte. 

Cœsalptnia melanocarpa, Guyacan de la République ar-, 
gentine ; gousses nommées « algarabillos de Guyacan » ; 
ees gousses contiennent 5 graines dépourvues de tannin^ 
mais la gousse elle-même en contient 23 ^/o ; abondant dan» 
les provinces du nord de la République (*). 

C* cacalao^ Cascalote, fruits usités au Mexique. 

MOfOSBES. 

Ac. albicans^ Huisache du Mexique; gousses astrin- 
gentes. 
Ac. cyanophylla^ de l'Australie, introduit en Algérie, 

25 Vo. 

Ac. decurrens, Willd., black ou feather leaf wattle, de la 
colonie de Victoria, Australie, 29 à 40 7o« 

Ac. guarensts^ Algarobilla, écorces, gousses et feuilles 
employées dans la République argentine. 

Ac. leiophylla^ en Algérie, 28 1/2 7o« 

Ac. pycnantha, golden, green ou broad leaf wattle, de 
Victoria, 45 Vo en Australie, 31 7o en Algérie. 

Ac. timbOj République argentine ; probablement Técorce 
de timbo Colorado mentionnée parmi les produits indéter- 
minés, à la un de la classiâcation. 

Bakamocarpum brevifolium, Algarobillo du Chili, te- 
neur 64,45, commence à s'employer en Europe pour le 
tannage. 

Ingua Feuilleî, Puy-Puy du Chili. 

(1) Le nom de Guyacan se donne encore dans la République ar- 
gentine à un Guyctoum sp. et au Porliera hygrométriea tous 
deux de la famille des ZygophjUées, près du Guyacum officinale 
ou bois de Gayac du commerce européen. 
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Produits tndéieîminés. 

Racine de Pata employée dans la République argentine. 

Graines de Chasqui employées dans la République ar- 
gentine. 

Ecorce de Patu et d** de Pitchana du même pays^ 

Satice du Nicaragua, 11,15 7o (sauce, en espagnol saule, 
mais ce nom se donne dans les colonies à d*autres ar- 
bres.) 
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1.6 RoTe. 

Ayant reçu dernièrement un échantillon de la nouvelle 
matière tannante , nommée Bove^ dont il est question 
page 32, aux cupulifères, et qui était moins broyée que 
ne Test habituellement cette substance, j*ai pu mieux en 
préciser Torigine ; jusqu'à présent, on l'attribuait à des 
galles légères, friables^ de divers chênes à valonées ; des 
fragments de coques qui se trouvaient dans Téchantillon 
m'ont convaincu que le rove ne provient pas d'une galle, 
telle que l'on comprend ordinairement ce mot, mais d'une 
pomme de chêne. Le chêne qui porte la noix de galle de 
Levant, le quercus infectoria^ porte en même temps une 
autre galle, plus grande, de la dimension d'une petite 
pomm^, nommée pomme de chêne, pomme de Sodome, etc. 
Une pomme analogue se rencontre en Angleterre sur le 
chêne pédoncule; une autre est commune aux environs de 
Bordeaux, dans les Landes et dans les Pyrénées, sur le 
chêne Tauzin, q. pyrenaïca. Wiesner attribue aussi des 
pommes analogues au q. taurîca. Deux pommes de chêne 
se trouvent figurées dans V Histoire naturelle des drogues 
simples^ de Guibourt, VI® édition, par Planchon, t, n, 
p. 298 ; l'une est celle du quercus infectoria^ l'autre la 
pomme de chêne de Bordeaux. 

Ces pommes ont déjà été signalées depuis longtemps ; 
M, Cooke , entre autres , dans fe Technologist^ de 1862, 
p. 182, dit qu'elles sont usitées en Orient pour la teinture 
et qu'elles contiennent 28à307o de tannin; le savant 
collaborateur de la Halle aux Cuirs^ M. Aug. de Lof, a in- 
diqué pour le rendement du rove, 28 à 34 "/ai ce qui me 
fournit une preuve de plus que le rove provient des pom- 
mes de chêne. Les pommes de chêne portent une couronne 
de petites pointes; on peut quelquefois observer ces 
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pointes sur les fragments du rove. Les pommes de chêne 
de Bordeaux, des Landes, etc., etc., ne pourraient-elles 
pas être également recueillies, et employées dans le tan- 
nage? 

Une nourelie matière tannante a été importée, il j a 
quelque temps, pour essai, des Indes orientales en Anr- 
gleterre; les gousses du wagatea spicoia, de la famille de» 
cœsalpinées ; ces gousses, assez grandes, renferment 4 o» 
5 graines obliquement couchées, et ont, au bout» tin fort 
crochet assez droit. La famille des cœsalpinées nous four-?- 
nissaii déjà le diTâdÎTi, Talgarobillo de Guyaean, etc.; il 
est très possible que les gousses du magaka soient une 
B^UYeUe a«quintîoii. 






MHDIIKNT DES lÂTIÈRES TAMANTBS. 



Voicî, d'après la revue anglaise « Journal of applied 
science », les rendements des diverses matières tannantes 
américaines, dont il est question dans la classification qui 
précède : 

Sumac pulvérisé (mélangé), de Winchester, Va. 24,18*/o 

Sumac de Tarbre à perruque [Rhus cotinm)^ Va. 24,08 

Sumac du Rhus glabra^ de Georgetonn^ D. G. 26,10 

Feuilles de Comptonïa asplenifolîa, Boston, Mass. 9,42 

Feuilles de Polygonum amphibium^ du Nébraska. 11,6 

Ephedra antisyphîlitîca, plateau de T Arizona, etc. 11,9 
Écorces de Sweet gum [Liguidambar styra ciflua)^ 

du district de Columbia 8,36 

Ecorce de chêne rouge [Quercus rubrà), Canton 

m 5,55 

Écorce de chêne blanc {Q. alba), Canton III. . 7,85 
Quercitron en poudre {Q. nigra) de Winchester, 

Va 6,47 

Écorce de Quercus coccînea, de Canton, 111 . . 7,78 

Écorce de Q. macrocarpa, de Canton, 111. . . 7,85 

Écorce de Hemlock [Abîcs eanadensis)^ N.-Y. . 9,5 

Le rendement du Polygonum amphibium^ dit Fauteur, 
est au-dessous de celui trouvé par un professeur du Né- 
braska ; mais Téchantillon avait été cueilli depuis plus 
d*une année. 
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BU TITRAGE DES MATIÈRES TANNANTES. 



BUREAU D'ESSAI A PARIS. 



* 



DES SUBSTANCES EMPLOYEES PAR LA TANNERIE. 



Je suis heureux d'annoncer à mes lecteurs qu'il vient 
de se fonder, à Paris, sur la proposition de M. Charles 
Vincent, directeur-gérant du journal La Halle aux Cuirs^ 
un BUREAU D'ESSAI, pour les substance? employées 
par la tannerie. 

Ce bureau fonctionne au Conservatoire des Arts-et-Mé- 
tiers. 

Les échantillons de matières tannantes que Ton voudra 
y adresser devront être prélevés avec soin, de manière à 
représenter la composition moyenne de toute la masse. 

Toutes les substances employées dans l'industrie des 
cuirs pourront être soumises à l'analyse et devront être 
adressées ainsi : 

M. A. MiiNTz, directeur des travaux chimiques, au Con- 
servatoire DES Arts-et-Metiers, rue Saint-Martin, à 
Paris. 
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Quantités de matières à envoyer pour Tessai : 

ÉcoRCES et bois tannants, environ 500 gr. 

Extraits secs ou liquides 100 — 

Yalonbe^ dividivi, sumac et substances analogues 250 — i 

Jus d'écorces, etc 500 ^- 

Dans le cas où Ton ne posséderait que des quantités 
moindres de ces matières, Tanalyse pourrait encore être 
faite; mais il serait à craindre, dans ce cas, que la prise 
d^échantillon fût moins bonne. Pour les eaux, un litre 
SERA SUFFISANT. Les produits utilisés pour le dépoilage, 
le gonflement, etc., devront ê^e en échantillons de 500 
grammes. 

Prix des analyses : Une seule analyse, 20 fr.; deux ana- 
lyses, 35 fr.; chaque analyse en plus, 10 fr. 

Je ne saurais trop recommander ce contrôle, qui sera 
comme la pierre de touche de la valeur réelle de mar- 
chandises, qui parfois, sous des apparences de bon mar- 
ché, peuvent être payées beaucoup trop cher. 
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Le journal la ^alle aux ^uirs, dont la haute noto- 
riété pour tout ce qui intéresse la fabrication et le com- 
merce des cuirs est connue, et dont les travaux scienti- 
fiques sont reproduits dans le monde entier, paraît à 
Paris, cinq fois par mois. 



PRIX DE L'ABONnEMENT 

France, un An. . 22 francs. 
Europe, un An. . 25 — 
Autres Pays ... 30 — 



Adresser mandats de poste ou traites sur Paris, à 
l'ordre de M. Charles Vincent, Directeur-Gérant de 
la *!HalU aux ipuirs, 

41, Boulevard du Temple, à Paris. 
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